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Viscous mixts. for damping mechanical and acoustic vibrations - consisting of powdered 

graphite and fluid 

Patent Number : ©E2549672 

International patents classification : CIOM-003/20 C10M-OO7/O4 

DE2549672'a Viscous medium consists of a fluid mixed with graphite powder for damping of mechanical and/or acoustic vibration. Particle size of the 
graphite is <0.8 mu, pref. with 50% <0.2 mu, and in flake form. Purity of the graphite is pref >=98.5%. 

Used for damping of vibration and absorption of impact. Also in hydraulic control and adjusting equipment and in pressure generators, e.g. stretching 
equipment. Almost constant effect is obtd. over a wide range of temp., e.g. -30 degrees To 60 degrees C, pressure and vibration frequency. Good 
lubricating properties, and self-sealing action and high conductivity are provided. 

Pref. the fluid component is a di- or tri-ester, esp. a trimethyl propane octyldecyl ester. The compsns. pref. also contain an anti-oxidant, esp. a stenc- 
hindered phenol, and a wetting agent e.g. an amine soap. 
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Bezeichnung: Mittel zur Dampfung von mechanischen und akustischen Schwingungen 
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Patent an spriichc 



Viskoses Medium, z.B. pastenf ormiges Plastisol mit einem 
Fluid-, ins"besondere Olanteil zur Dampfung von mcchani- 
schen und/oder akastischen Schwiugungen, g e k e n n - 
z e i c li n e t durch eine Beiisiengung von gemahleneni 
Graphit. 

Vislcosos Medium nacJa Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die KorngroDc. des Graphits kleincr als 0,8 jx isle 

% Viskoses Medium nacli den Anspruchen i und 2, dadurch go- 
keimzeichnet, daB der Graphitanteil etwa zu 50 £ eine Korn- 
grc>Be kleiner als 0,2 ji und der Rest kleiner als 0,8 ji auf- 
vcist. 

4. Viskoses Medium nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet , 
daB die Graphitteilchen blattlbrmig ausgebildet sind. 

5 # Viskoses Medium nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Graphit einen Reinheit sgrad von venigstens 98,5 % 
aufveist. 

6. Viskoses Medium nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Fluidanteil aus einem Di- Oder Triester besteht. 
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7. Vislcoscs Medium nach den Anspriichen 1 und 6, dadurch 
gckcimzeichnet, daD der Fluidanteil aus einem Triuie- 
thylpropanoktyldeszylestcr besteht . 

8. Vinkoses Medium nach Anspruch 1, gekcnnzeichnet durch 
einen Zusatz von Antiorydantien. 

9. Viskoses Medium nach Anspruch i, gelcennzeichnet durch 
einen Zusatz von Netzmitteln, z.B. Arainaeife. 

10. Yiskoses Medium nach Anspruch 1. gelcennzeichnet durch 
einen Zusatz von- sterisch gehindertcn Phenolen. 

11. Viskoses Medium nach Anspruch i 9 gelcennzeichnet durch 
50 GeA^ichtsprozent. Triiaethylpropanoktyldeszylester , 

iiO Gevichtsprozent Graphit niit einem Reinheit sgrad von 
99 % und einer Korngrbfie kleiner als 0,8^ 
5 Gewichtsprozent Netzmittel 

3 % Siliziumdioxyd mit einer Korngrbfie kleiner als 0,1 ji 
2 # sterisch gehindertes Phenol. 

12. Yiskoses Medium nach Anspruch 1, gekennzeicb.net durch seine 
Verwendung in hydraulischen Stell- und Steueranlagen sowie 
bei Druckerzeugern. 
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Kittei zur Dliispfnng von inechanj schen unci akustischcn Schwingungen 



Die ttrfindmig bestielit sich auf ein viskosea Medina, z.B. ein pa- 
stcnf-Mrnfiges Plastisol mit einou Fluid- vorzufiswoisG ein em 6lan- 
toil, oas insbesondere aur Damp fur n von Eiechanisoheu und/oder 
akn.^tiseheri Schwingungen bestiniut ict, wobci unter Com Begriff 
Schwingimgen auch Stofil.-elastmigen zu vcrstehen sind, wie sie 
bej&pielswei&e bei Stofid&npf era raifireten. 

Es sind Element e zuin Ds.wpfen von median j schen Schwingungen be- 
kannt, die als Dampfmittel Ole und darin eintauchonde Kolben mit 
gcstcuerten Durehlassen aufweisen. Diese Elemente sind we gen der 
mechanisch bewegten Teile stOranf allig, Aufierdem schaumen die ver- 
wendctcn Ole im Bereich der Durchlasse auf, so dafl verhaltnisiaaflig 
friihzeitig sttirende Oxydationserscheinungcn auf tret en. 

Es sind aueh sehon dilatationsf ahige Dampfmittel vorgeschlagen 
vorden, die mit zunehmender Belastnng auf hart en. 

Dorartige Dampfmittel sind jedoch entsprechend der Abhangigkeit 
ihrcr Viskbsitat von der jeweiligen Belastung nur innerhalb enger 
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Frequonz- und Amplitudcngrcnzen der zu diimpfenden Schwinungcn 
voll wirksna. Dariiber hinaus ist die Schall damnmng von Elemen- 
ten, die derai'tige Dampfwedien enthalten, wegen der Aui hartuugs- 
erscheinungen unzureichend, 

Es sind auch bydraulinohe Medien bolcannt, denen Aktivkohle zu- 
e eset7.t ist. Dicnor Zusate b£ jedoch lediglieh die Wirkung cinos 
Gasadsorptionsmittels (DAS i 128 586). 

Der Eriindung liegt die Aufgabc zugrunde, ein Medium der ein- 
gaugo beschriebencn Art zu schaffen, das iiber veite Temperatur- 
und BcJastungsbereichc eine praktisch konstante Wirkung aufveist, 
die sich sovohl als StoU- und Vibrationsabsorption, als auch als 
Schall dammung, insbesondcre zur Dampfung von IOSrpersohall, aus- 
wii*kt. 

Erfindungsgemafi wird diese Aufgabe durch eine Beimengung von 
gemahlenem Grapb.it zu dem auf der Basis eines Fluids, insbeson- 
dere eines 5ls aufgebauten Medium gelOst, wobei es vorteilhaft 
ist, venn die blattformig ausgebildeten Grapbitteilchen etwa 
zu 50 $ kleiner, als 0,2 jx und der Rest kleiner als 0,8ji sind. 

Durch die Beimengung von Graphit ergibt sich eine zahplastische 
Masse, deren Viskositat iiber weite Temperatur- und Belastungs- 
fcereiche konstant ist. 

Die in dem Medium enthaltenen blattf ormigen Graphitteilchen 
orientieren sich bei Druckauibau zunachst quer zur Druckrich- 
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ting. Venn das Diimpf medium in Flufi gerut, insbesonderc v;enn 
es wie bei Dampf e jjirichtungen mit "bekanntem mechanisclien 
Auf ban durch Diiscn, Spaltcu Oder dergleichen Offnungen gc- 
preflt wird, rich ten sich die Graph itteilchen in Strdinungs- 
riehtung aus 9 Diose Erscheinung ist ausschlaggebend fur eine 
gleichinaflige Uampfwirlaixig vom niederf rcquenten his zum hoch- 
frcquenton Sclrajngimgcbereich, 

Entspreeheud der Beiwengung von Graphit laflt sich der Viskosi- 
tatsgrad des erfindungsgeiriUBeiJ Mediums veitgehend beeinflus- 
sen und dauit dem jeveiligcn Verv/endungszweck anpassen 0 

Als v/eitere positive Eigensehaft veist das erfindungsgeroaiSe 
Medium cJaucrelastisches Verlialten sovohl in Bezug auf die 
mechanische Belastung, als aueh bei v/echselnden Temperatur- 
cinfliissen in den Grenzen zwischen minus 30 und pkis 60°C 
Umgebungstemperatur auf. Die Dampfwirkung wird durch Verven- 
dung von hochreinenu Graphit, der netzaktiven Olen zugesetzt 
vird, erhSht. Besonders geeignet sind hierfiir thermisch hoeh 
belastbare, langkettige Diester- und Triesterf luide ? vie z 0 Bo 
Trimethylpropanoktyldeszylester, die mit Antioxydantien sta- 
bilisiert sind und die Netzmittel gegen Alterung und Phasen- 
trennung enthalten 0 Die Stabilisierung erfolgt vortcilhaft 
durch sterisch gehinderte Phenole e 

Das erf indungsgemafle Medium weist neben den geschilderten 
Eigenschaf ten hohe Schmierfahigkeit auf und wirkt selbst- 
dichtendo AuBerdein ist es mit hohen Driicken belastbar<> Seine 
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FlieDfahigkeit ist so ausgepriigt, daG die Strommig fl.es 
Mediums hinter Diisen Oder Spalten nicht abreifit. 

Ein weiterer Vorteil des erf indungsgemaBen Mediums ist 
in seiner hohcn Warracleitf abigkeit zu sehen, die sich 
positiv auf seine gleichbleibcnden Eigenschaf ten iu wei- 
ten Tempera turberoichen auswirkt. 

Ein Ausiiihrungsbeispiel des erfindungsgemaflen Mediums ist 
in der folgenden Zus&imaenstel'iung wieder gegebcn: 

50 % Trimethylpropanolctyldczylester 

kO % (Gev/icht) geraahlener Gr&phit mit einen Reinheitsgrad 
von 99 %> und einer KorngroBe kleiner als 0,8 ji. 

5 <fo Netzmittel, z.B. Aminsiiurc, 

3 <fo Siliziumdioxyd mit einer Korngrbfie kleiner als 0,1 jx 
2 % sterisch gehindertes Phenol, 

Das Medium mit dieser Zusammensetzung weist eine Dichte bei 
i5°C von etwa 1,3 g/ml und eine Viskositat von 1,8 . 10 c p 
bei 25°C auf. Sein nach der Cleveland-Methode gemessener 
Hammpunkt liegt bei 290°C, d.h. , dafl das Medium bei konstant 
bleibender Kennlinie auf Grund der thermis.chen Stabilitiit 
kurzzeitig bis auf diese Temperatur und unter Druck so gar 
bis zu 400° C belastbar ist. 
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Die Viskositat des Mediums kann durch Anderung des Graph! t- 
bzw. Estcranteil s verandcrt und dsrait den jovciligcn Erf or- 
dernissen angepulit werden. Wichtig ist dcr hohe Eciuheits- 
grad des Graphits, dcr nicht unter 98 > 5 % liegen soil. 




Piir manche Anwendungszvccke ist es vorteilhaft, venn das 
Medium nicht aggressiv und nicht toxisch ist* 

Das erfindungsgemaBe Medium kann vorteilhaft auficr fiir die 
angegebenen Zweeke audi in hydraulischen Stell- und Steuer- 
anlagen sowie bei Druckcrzcugem wie z,B, SpaiinvorrichtunRen 
Verwcndung f inden 0 • 
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